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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der Intemationalen Ahmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmeh dieses Berictits ais "ursprOngiicli 
eingereichf und sind ilim nictit beigefugt, weit sie l^eine Anderungen enttialten (Regain 70. 16 and 70, 17)): 



Beschreibung, Setten 

1,3-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a, 2b eingegangen am 1 9.07,2004 mit Schreiben vom 1 9.07.2004 

Anspriiche, Nr. 

1-25 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/3-3^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden In dieser Sprache 
eingereicht; dabel handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fOr die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undA)der 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftiicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erkiarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Dber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erkiarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonmationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zelchnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, Ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sle sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen TStigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-15,17,18,23 

Nein: Anspruclie 16,19-22,24,25 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 4-1 3,1 5,1 7,1 8,23 

Nein: AnsprQche 1-3,14,16,19-22,24,25 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-25 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Belblatt 
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Zu Punkt V 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2(aKii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : KLADNIG W F: 'INDUSTRIELLE OXIDROHSTOFFE HERSTELLUNG 
NACH DEM ANDRITZ-RUTHNER-SPRUEHROSTVERFAHREN' 
SPRECHSAAL, VERLAG DES SPRECHSAAL MULLER UND SCHMIDT. 
COBURG, DE, Bd. 124, Nr. 11 / 12, 1. November 1991 (1991-11-01), Selten 
748-754, XP000272593 ISSN: 0341-0676 

D2: EP-A-0 578 537 (LORRAINE LAMINAGE) 1 2. Januar 1 994 (1 994-01 -1 2) 

2) Das Dokument D1 offenbart ein Verfahren, das Metallbeizen aufbereitet und 
glelchzeltlg kieselsaureanne Eisenoxide herstellt. Die Abbeize wIrd zuerst mit 
Metallschrott neutralisiert (Oberfuhrung der freien Sauren In der Metallsalz fonn), 
Kleselsaure wird abgetrennt, die Losung wird im "preconcentrator" auf l<onzentrlert 
und eine Spruhrostung zugefiihrt. In Dol<ument D1 steht die Herstellung von 
Eisenoxide im Vordergrund aber das Dokument offenbart eindeutig Verfahren zur 
Aufbereitung von Beizen. Das Dokument enwahnt immer wieder, daB die 
venwendete Metallsalzlosung eine Beize ist und daB die KrelslaufQhrung der 
SalzsSure ein Vorteil des Verfahrens ist (sielie D1 , "Verfahrensbesohrelbung", 
"Produkte fQr die Ferritlndustrie" und Abbildung 1) 

2.1) Das Dokument D2 offenbart ein Verfaiiren, zur Reinigung von Altbeizen. Die 
Abbeize wird zuerst mit Metall neutralisiert, und Kieselsaure wird abgetrennt. Die 
gereinigte Losung wird eine Spriihrostung zugefuhrt (siehe Spalte 1 , Zeile 1 1 bis 
Zelle 23, AnsprQche, Beispiel 2). 

2.2) Die beiden Dokumente offenbaren nicht genau, wie die in der Beizanlage 
anfallenden Spul- und Abluftwaschwasser beiiandelt werden. Die Verfahren der 
Anspruche 1-15 sind daher neu (Artikel 33(2) PCT). 

2.3) Vorrichtungen der Anspruche 16, 19-22, 24 und 25 werden aber insbesondere in 
Dokument D1 offenbart. Eine Vonichtung wird nicht dadurch neu, daB sie fur ein 
neues Verfahren venwendet wird. Eine Vdrrichtung, wie sie fQr das Verfahren von 
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D1 bendtigt wird unterscheidet slch nicht von einer Vorrichtung mil der auch 
SpQIwasser bzw. Abluftwaschwasser mitbehandelt werden. Der Gegenstand diese 
Anspruche ist daher nicht neu. 

Weder eine Trennanlage fiir die Abbeize, nochi eine Neutralisationsanlage fur 
Spul- bzw. Abluftwasser werden in Dokument D1 offenbart. Der Gegenstand der 
Anspruche 1 7,1 8 und 23 1st daher neu. 

3) Die objelclive Aufgabe, die durch die Verfahren der AnsprQche 1 -3 und 1 4 
angesichts der Offenbarung der Dol<umente D1 oder D2 gel6st wird, Icann darin 
gesehen werden, daB ein Verfahren vorgeschlagen werden sollte bei welchem die 
Abwdsser auch aufbereitet werden. 

Die beiden Dol<umente D1 und D2 offenbaren nicht genau, wie die in der 
Beizanlage anfallenden Spiil- und Abluftwaschwasser behandelt werden. Es ist 
jedoch fur einen Fachmann ohne weiteres i<lar und nicht erfinderisch, daB diesen 
Abwgssem das gleiche Verfahren wie die Abbeize unterzogen werden iconnen. 
Der Gegenstand der AnsprQche 1-3 und 14 ist daher nicht erfinderisch (Artikel 
33(3) PCT). 

4) Der Gegenstand der Anspruche 4-13,15,17,18 und 23 wird aber als erfinderisch 
angesehen. Diese Anspruche offenbaren entweder Verfahrensschritte (bzw. die 
entsprechenden Vorrichtungen), die eine gemeinsame Aufbereitung der Abbeize 
und die Abwasser wirtschaftiicher macht oder die Behandlung von 
Edelstahlbeizen. Die Dolcumente D1 und D2 offenbaren weder einen Hinweis auf 
die Aufbereitung von Edelstahlbeizen noch schlagen sie die weiteren 
Verfahrensschritte vor. 
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irdt dem Wasser verdampft und die Metalle zu Oxiden gerostet Die Saurereste der Me- 
tallsalze werden als fireie Sfiuren im Destillat des Rosters zurttckgewonnen. Damit k6n- 
nen die Beizbadkonzentrate fest abwasser- \md abfallfirei behandelt werden. 

I So ^^ird mdh dftr ^^^^'^ T^nhr^\V fTPm^R Aer FP n ^qg 1A7 Al ein Verfiibrcn gB i r 
Gewiimimg bzw. Rttckgewimung von Sfturen aus metallhaltigen LSsungen dieser Si 
ren beschrieben, wonach die Lfisungen in einem Reaktor bei Temperaturen von 20j/bis 
500®C sprDhgerSstet und einer anschliefienden Absorption sowie Kondensation^dfer ent- 
stehenden Gase in Kolonnen bei Temperaturen von 0 bis TO^^C tmteizogen w^en. 



Jedoch ist das RSstverfahren energieaufwendig, wobei der Energiever)?feuch diiekt pro- 
portional zum Zulaufvoliimen ist iind etwa 100 Erdgas pro 1 n^ulaufvolumen vex- 
braucht werden. Da das RSstverfahren Wasser und Saureri gtefchennaBen verdampft, 
kOnnen die zu verdtinnt vorliegenden Sptil- und Abluftabyasser nicht direkt gerostet 

15 werden, Aufgrund des hohen Wasseranteiles wSren die Saurekonzentrationen zu klein 
bzw. das Volimien zu groB, um es ins Beizbad zuriick^geben. Die Spulwasser miissen 
dahCT nach wie vor in einer Abwasseranlage behaaiWelt werden. Da die StofEbelastung 
dieser Abwasser, vor allem der Nitrate, durchsCus 50 % des gesamten Salpetersaure- 
verbrauches betragen kann, ist das Rostvei^&ren an sich, wie es bislang zum Einsatz 

20 kommt, nicht die umfassende L6sung, s^ziell in Bezug auf die.Nitratbelastung..des, 
Abwassers. 

Ziel muB es daher sein, die stai* vordtinnten AbwSsser aus den Spiilen und Abluftwa- 
schem soweit aufiwkonzentofeen, dass sie in den Rflstprozess eingeleitet werden kon- 
25 nen. Die Aiifkonzentration der verdtlnnten Abwasser ist aber bis heute nicht umsetzbar, 
da die zur Verfiigung/&tehenden Techniken nicht einsetzbar sind. So kfinnen Mebran- 
technologien in Relnn von Elektrodialyse- und Umkehrosmoseanlagen aufgrund der 
unzureichenden<Membranbestandigkeiten nicht eingesetzt werden. Verdampferanlagen 
sind wegen jder Dampffliichtigkeit von Salpefersaure und FluBsSure ins Destillat nicht 
30 brauchba/ Bei Vorhandensein von freien FlulJ- und SalpetersSuren im Zulauf aaim Ver- 
dsanpi^ finden sich im Destillat bis zu 50 % dieser freien Sauren wieder, so dass eine 
NuiCzung des Destillats als Spiilwasser nicht mSglich ist Das Destillat, welches jetzt 
ar nur noch 50 Vo der urspriinglichejLMftaltoeloM^ enlfaait, mflfitg trotzdgm fiber ) 
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In dem Ardkel »Industrielle Oxidrohstofie - Herstellung nach dem Andritz-Rutfaner- 
SprOhrostverfehren" von Dr. Wolfgang Kladnig, Sprechsaa;, Vol. 124, No. 11/12, 1991, ist 
ein Verfahren zur industriellen Herstellung von OxidrohstofTen beschrieben, bei dem zunachst 
dnrch Zugabe von Salzsaure eine Metallchloridldsung hergestellt vdrd. Die so vorbereitete 
5 MetallsalzlOsung wird anscUiefiend gereinigt und einer Pyrohydrolyse unterzogen, in der sich 
die zu gewinnenden Metalloxide sowie Chlorwasserstoffgas bilden. WShrend die Metalloxide 
noch weiteren Reinigungsschritten unterzogen werden, wird das Chlorwasserstoffgas, unter 
Verwendung von Wasser wieder in Salzsaure rUckgefahrt. Die so gewonnene Salzsaure wird 
flir die emeute Herstellung einer Metallchloridlosung wieder verwendet. 

10 

Aus der EP-A-0 578 537 ist ein Verfahren zum Recyceln von MetallbeizbSdem bekannt, bei 
dem aus dem Metallbeizbad unerwQnschte Verbindungen, wie Silizium-, Aluminium- und 
Chromverbindungen, entfemt werden soUen. Hierzu wird dem zu reinigenden Metallbeizbad 
in einem ersten Schritt Metallschrott zugegeben, um die freie Aziditat des Metallbeizbades zu 

15 neutralisieren, wobei die Neutralisierung unter Neutralgasatmospharej erfolgen mufi, um 
unerwUnschte Nebenreaktionen von im Metallbeizbad enthaltenen Eisenverbindungen in 
dreiw^tige Bisenverbindvingen zu verhindem. Anschliefiend werden die im neutralisierten 
Metallbeizbad enthaltenen Feststoffe ausgefiltert. Indem gezielt die AziditSt des 
Metallbeizbades vermindort wird, also der pH-W^ erh3ht wird, fallen unerwQnschte 

20 Verbindungen» wie Silizium-, Aluminium- und Chromvezfoindungen, aus, welche bei 
niedngefem pH-Wert geldsrt sind, wodiirch das Metallbeizbad von diesen gereinigt werden 
kann. Anschliefiend wird das gereinigte Metallbeizbad wieder dem Beizprozess zugeftlhrt 
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tallsalze werden als freie S auren im De 5gtil1nt drr. T?fr- ters 7imickp[ewomien. Damit k5n- 
Ihill itil rtl i7TMlTI^""'^^"^«t^ tact ahwaggftr- iind ahfallfrm hfthanHpIt wprHm > 

5 So wird nach dem Stand der Technik gemaB der EP 0 296 147 ein Verfahren zur 
Gewinming bzw. Rflckgewinnung von Sauren aus metallhaltigen Losungen dieser SSu- 
ren beschrieben, wonach die LSsungen in einem Reaktor bei Temperaturen von 200 bis 
500**C sprOhgerSstet und einer anschliefienden Absorption so\vie Kondensation der ent- 
stehenden Gase in Kolonnen bei Temperaturen von 0 bis 70°C unterzogen werden. 

10 ; 

Jedoch ist das RSstverfahren energieaufwehdig, wobei d&r Energieverbrauch direkt pro- 
portional zum Zulaufvolumen ist und etwa 100 Erdgas pro 1 m'' Zulaufvolumen ver- 
braucht werden. Da das RQstverfahren Wasser und fesuren gleichennaBen verdampft, 
kfinnen die zu verdunnt vorliegenden Spill- und A^luftabwasser nicht direkt gerostet 

15 werden. Aufgrund des hohen Wasseranteiles wSren die Saurekonzentrationen zu klein 
bzw. das Volumen zu groB, urn es ins Beizbad zurtickzugeben. Die Spiilwasser mussen 
daher nach wie vor in einer Abwasseranlage behandelt werden. Da die Stoffbelastung 
dieser Abwasser, vor allem der Nitrate, durchaus 50 % des gesamten Salpetersaiure- 
verbrauches betragen kann, ist das Rostverfahren an sich, wie es bislang zum Einsatz 

20 kommt, nicht die umfassende Losung, speziell in Bezug auf die Nitratbelastung des i .. . 
Abwassers. 

Ziel muB es daher sehx, die stark VCTdflnnten AbwSsser aus den Spiflen und Abluftvs^- 
schem soweit aufzukonzentrieren, dass sie in den Rdstprozess eingeleitet werden k6n- 

25 nen. Die Aufkonzentration der verdtlmdm AbwSsser ist aber bis heute nicht umsetzbar, 
da die zur Verfugung stehenden Techniken nicht einsetzbar sind. So kOnnen Mebran- 
technologien in Form von Elektrodialyse- und Umkehrosmoseanlagen aufgrund der 
unzureichenden MembranbestSndigkeiten nicht eingesetzt werden. Verdampferanlagen 
sind wegen der Dampffluchtigkeit von SalpetersSure und Flufisaure ins Destillat nicht 

30 brauchbar. Bei Vorhandensein von freien FluB- und Salpetersauren im Zulaiif zum Ver- 
dampfer finden sich im Destillat bis zu 50 % dieser freien SSuren wieder, so dass eine 
Nutzung des DestiUats als Sptilwasser nicht m6glich ist. Das Destillat, welches jetzt 
zwar. mjr noch 50.% der urqprOnglichen Nitratbelastung. enthait. rauBte trotedem fiber 
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